Statement of Relevance SU 777000 



SU 777000 was cited during the prosecution of Russian Patent No. 2 326 842 which issued 
from a corresponding National Phase application. SU 777000 appears to relate to a 
composition of concrete. 
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H3o6peT.eHHe othochtch k cnocoSaM nojiy- 

HeHHH MHHepaJIbHblX BH>Kym.HX. 

H3BecreH cnocoS nojiyieHHH BHmymero ny- 
TeM coBMecTHoro noMpjia HeipejiHHOBoro imia- 

Ma H AOfiaBKH [1]. 

H3BecTeH raioKe cnocoo" no;iyieHHH Bocy- 
mero nyTeM coBMecTHoro cyxoro noMOJia rpa- 
HyjmpoBaHHoro HHKejieBoro uuiaKa, He<peJiH-" 
hoboto mjiaMa h npHpoAHoro am-HApHTa [2]. 
nocJieAHHft cnoco6 Hanoojiee 6jih30k k npeA- 
jiaraeMOMy no TexHHqecKofl cyiUHOcra h ao- 
CTHraeMOMy pe3yjibTaTy. 

HeaocTaTKaMH H3BecrHbix cnoco6oB hbjih- 
iotch HeflOCTaTO^Haa npoiHOCTb h BbicoKoe 
Bo^ooTAe^enHe. 

Uejibio H3o6peTeHHH HB.naeTCH noBbimeHHe 

npOIHOCTH H CHHX<eHHe BOAOOTaejieHHH. 

IlocTaB^eHHaa ueiib AOCTHraeTCH TeM, ito 
b cnoco6e npnroTOBJieHHH B5i>nymero nyTeM 
coBMecTHoro noMOJia rpaHyjinpoBanHoro hh- 
KeJieBoro iiuiaKa, HetpejiHHOBoro mjiaMa h 
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rwicoBoro aHrHApnTa npeABapHTeJibHO 

meCTBJlHIOT MOKpblH nOMOJI rpaHyflHpOBaHHO- 

ro HHKe-JieBoro iiuiaKa ao yAejibHOfi noBepx- 
hocth 1500—2000 cM 2 /r c nocJieAyiomHM 

MOKpbIM AOMOJIOM erO COBMeCTHO c Hetpe^H- 
HOBblM Ul^aMOM H THnCOBblM 3HrHAPHT0M AO 

yaejihHoik noBepxHOCTH 4000—4500 CM 2 /r. 

Kpoiwe Toro, MOKpuft noMOJi rpaHyAiipoBaH- 
Horo HHKejieBoro mjiaKa ocymecTBjiaioT npa 
coAepscaHHH boah ot 40 ao 50% ot Maccbi 
imiaica, a noc/ieAyromHft cobmccthhh MOKpufi 

AOMO;i KOMITOHeHTOB — npH COAepjKaHHH BO- 

Abi ot 50 ao 60% ot MaccH TBepAWx komiio- 

HeHTOB. 

ripn npHroTOB^eHHH BHHtymero ncnojib3y- 
iot npnpoAHbiH aHrHAPHT h HHKejieBbiA rpa- 
HyjiHpoBaHHbiH iu/iaK HopHjibCKoro ropHOMe- 
Taji^yprHiecKoro KbMo'HHaTa, HecpeJiHHOBbifc 

WJiaM AlHHCKOI-0 rJIHH036MHOrO KOMgHHaTa. 
XHMHqeCKHfl COCTaB KOMnOHeHTOB npHBeAeH B 
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CoAepwaHiie okhcjiob, % 


510 2 
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HHKejieBbiK rpaHyjw- 
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npHpoflHbiH aHrHflpHT 
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He$eJiHHOBuii ujJiaM 


28,7 


4,0 
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53,0 


8,8 


1,1 


0,8 





BflJKymee totobht b mapoBoft MeJibHHue 
npn cooTHomeHHH UHJibneScoB h H3MejibHae- 
Moro MaTepna^a 3:1. 

BoAOOTflejieHHe BHwymux onpeAeJisnoT no 
MeTOAHKe B. H. lOura h IO. M. ByTTa h xa- 

paKTepH3yiOT KC/UmeCTBOM BOAU, BbUCneHHOH 
H3 UeMeHTHOH CyCneH3HH C BOAOTBepAbIM OT- 

HOmeHHeM 1:1 b Te^eHHe onpeAeJieHHoro 
npoMe>KyTKa BpeMeHH. 

JXj\h onpe.ziejieHHfl npo^HOCTHbix noKa3axe- 
jieft roTOBfiT o6pa3Ubi — Sa-rcoHKH pa3MepoM 
40X40X160 mm H3 pacTBopa (1:3) c boao- 
Ba>KyinnM oTHomeHHeM 0,55. 06pa3Ubi bh- 
AepscHBaiOT 24 m bo BJia>KHoft cpeAe, a 3a- 
TeM AO HCnblTaHHH — b boac B Ka^ecTBe 
3anojiHHTeJiH Hcnojib3yiOT BOJibCKHft necoK. 

06pa3Ubi-6ajioHKH BHaiaJie noABepraiOT 
HcnbiTaHHio na H3rn6, a nojiyieHHbie nocjie 
qacTb~Ka)KAoa CMecH. Hh- 20 HcnbrraHHH iioaobhhkh ga^oweK HcnbiTHBaioT 



MHHepa^orH'iecKHfi cocTaB KOMnoHeHTOB 
BHxymero, Macc.%: 

He4)eJiHHOBbift in.naM: S&hht 75—85, mApo- 

ajIJOMHHaTbl H rHApOCHJTHKaTbl KajIbUHH (HaT- 

pua) 8—15, CTeKJio 3—5, thapookhcjiu h 
KapfioHaTbi 2 — 3; 

npHpoAHbift aHrHApuT: CaS0 4 93 — 98, 
CaS0 4 -2H 2 0 1—4, CaC0 3 0,5—3,4; 

HHKejieBbifi rpaHy^HpoBaHHbifl iujiaK: CTeK- 

JIO 55—60, OJIHBHH 7—10, MOHTHtjejIJIHT 25, 

nnpoKceHbi, KpncTajiJiHKH x.ejie3a h Ap. 5—6. 
n p h m e p. J\jih nojiyieHHH Bawymero ro- 

TOB5IT ABe CMeCH KOMnoHeHTOB, OTJIHHafOUlHe- 

ch Apyr ot Apyra coAepscaHHeM HHKejieBoro 
rpaHyjinpoBaHHoro uiJiaKa, paBHbiM b Ka>KAo8 
CMecH cooTBeTCTBeHHO 15 h 10 Macc.%. He- 
cpeJiHHOBbiii mjiaM h npHpoAHbifi aHrHApHT 
6epyT c cooTHomeHHeM no Macce 1:1, cyM- 

MapHOe KOJlH^eCTBO KX COCTaBJISeT AOnOJIHH- 
Te^bHyK) ao 1 



KeJieBbifl rpaHyjiHpoBaHHbift uijiaK H3M&nbia- 
iot ao yACflbHoft noBepxHOCTH 1800 cM 2 /r npH 
coAepscaHHH BOAH 45% (ot Maccti uijiaKa), 
a 3aTeM bboaht ABa Apyrnx KOMnoHeHTa 

(npHpOAHHH 3HTHAPHT H He(peJIHHOBblft UIJiaM) 25 

h H3Mejibiat0T ao yAejibHoft noBepxHOCTH 
4300 cM 2 /r npn coAepwaHMH boam 55% (ot 

CyMMapHOfi MaCCbl BCeX KOMnoHeHTOB). 



Ha c>KaTHe Ha raApaBJiH^ecKOM npecce. 

BoAooTAejieHHe Hepe3 2—2,5 i ajih Burny- 
mero, nojiy^eHHoro no npeAJiaraeMOMy cno- 
co6y, cocTaBjiaeT 10%. a no npoTOTHuy — 
15—17%. 

B TaSjr. 2 npHBeAeHbi npoqHOCTHbie noica- 
3aTejiH Bawymero, npHroTOBJieHHoro no npeA- 
jiaraeMOMy h H3BecTHOMy cnoco6aM [2], 





CoctaB BHwymero, Mace. % 


ripOHHOCTb npH CHtaTHH, KrC/CM», 

b B03 P acTe, kh. 


CnOCOfi H3rOTOBJlSHH3 
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M3BecTHbiii 


42,5 
45,0 


42,5 
45,0 


15,0 
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36 
34 


61 

63 


81 

78 



KaK bhaho H3 Ta6jiHUH, o6pa3uw Ha bh- 
jKymeM, npHroTOBjieHHOM no npeAJiaraeMOMy 
cnocoSy, ofijiaAaiOT dojibuiefi npoHHOCTbio no 
cpaBHeHHio c o6pa3uaMH no npoTOTHny. 

Hcnojib30BaHHe cnoco6a npHroTOBJieHna 
BHHcyuxero corJiacHO H3o6peTeHHio o6ecneiH- 
BaeT no cpaBHeHHio c H3BecTHHM cnoco6oM 
MeHbinee BOAOoTAejieHne, mo npnBOAHT k 3Ha- 
qnTejibHOMy yMeHbineHHio paccjiaHBaeMOCTH 
TBepAeromHX cMecefi Ha 3tom Ba^ymeM, no- 
3BO^JtrameMy noBbicHTb TpaHcnopTa6e^bHocTb 
CTpOHTeJIbHblX CMecefi (6eTOHOB, pacTBopoB) 

npw nepeB03Ke Ha aBTOManiHHax hjih 3aKJia- 
aohhmx TBepAeromHX CMeceft npn nepenaMKe 
hx no Tpy6aM Ha Sojibuine paccTOHHHH b rop- 

Hbie BbipaSOTKH HJIH B KapCTOBbie nycTOTbi, 

a TaK^e 6ojibiuyio npo^HOCTb npn csKaran. 

Hcno;ib30BaHHe b npoMbim^eHHOCTH npeA- 
jiaraeMoro cnocoSa npHroTOBjieHHH BH>Kymero 
no3BOJiHT 6o^ee nojiHO y™iH3HpoBaTb no- 
go^Hbie npoAyKTbi (He(J)eJiHHOBbiH uijiaM, rpa- 



HyjlHpOB3HHbIH HHKe^eBblfl m^aK), mo flBJIH- 

30 eTCH pemeHHeM b3>khoh HapoAHOxo3flHCTBeH- 

HOH 3aA3HH — KOMnJieKCHOro' HCn0JIb30BaHH3 

MHHepajibHpro cwpba b Hameft CTpaHe h ox- 
paHbi npnpoAH. 

<J)opMyjia H3o6peTenHH 

1. Cnoco6 npHroTOBJieHHH BHxymero ny- 
TeM coBMecTHoro noMOJia rpaHyjiHpoBaHHOro 
HHKe/ieBoro uijiaKa, HecpejiHHOBoro mjiaMa h 
rnncoBoro aHrHAPHTa, OTJiHiaiomnicfl 

40 TeM, mo, c uejibio noBbimeHHH npo^HOc™ h 
CHH«eHHH BOAOOTAe^eHHH, npeABapHTeiibHO 
ocymecTBJiflK)T MOKpwfi noMOji rpaHyjinpoBaH- 
Horo HHKejieBoro uuiaKa ao yAejibHoft noBepx- 
hocth 1500—2000 cM 2 /r c nocjieAyiomHM mok- 

45 pbIM AOMOJIOM erO COBMeCTHO C HC(|)GJTHHOBbIM 
UIJiaMOM H rHnCOBHM aHTHApHTOM AO yAe/ib- 

HOft noBepxHOCTH 4000—4500 CM 2 /r. 

2. Cnoco6 no n. 1, oTJiH^aiomHHCH TeM, 
<iTO MOKpblft nOMOJI rpaHyjiHpoBaHHoro HHKe- 
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jieBoro uuiaKa ocymecTBjiHiOT npa coAepwa- Hctovhhkh HHCpopMamw, 

hhh Boau ot 40 ao 50% ot Maccbi iujiaKa. npmiHTbie bo BHHMawie npH 3KcnepTH3e 

3. Cnoco6 no nn. 1 h 2, otji h i a romn fi- 1- ABTopcKoe CBH^eTeJibcrBO CCCP 

ch Tern, «ito coBMecTHUH MOKpbifl floinoji kom- N° 84397, xji. C 04B 7/54, 1963. 

noHeHTOB ocymecTBJiaioT npH co^ep>KaHHH bo- 5 2. ABTopcKoe cBHAeTCJibCTBo CCCP no 3a- 

Abi ot 50 no 60% ot MaccH TBepaux KOMno- aBKe No 2473334, kji. C 04B 7/20, 1977. 

HeHTOB. 



TunorpaijMH, np. CanyHOE 



